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(54) Title: PIGMENT TRANSFER SUPPORT 

(54)Titre: SUPPORT POUR TRANSFERT DE PIGMENTS 

(57) Abstract 

The invention relates to a pigment-receiving support for electrostatic transferral. The support comprises a transparent or 
non-transparent plastic base, and a receptive layer comprised of a surface-active agent and a hydrophilic binder, the titer of the 
surface-active agent being of at least lmg/dm 2 , and being at least twice that of the hydrophilic binder, and preferably over ten 
times that of the hydrophilic binder. Applications in producing overhead projector sheets or magnetography supports. 

(57) Abrege 

La presente invention concerne un support recepteur de pigments pour transfert electrostatique. Le support de 1'invention 
comprend une base de matiere plastique transparente ou non, et une couche receptrice constituee d'un agent tensio-actif et d'un 
liant hydrophile, le titre de 1'agent tensioactif etant d'au moins lmg/dm 2 , et etant d'au moins 2 fois superieur a celui du liant 
hydrophile, et de preference plus de 10 fois superieur a celui du liant hydrophile. Application a l'obtention de feuilles pour 
retroprojection ou de supports pour magnetographie. 
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SUPPORT POUR TRANSFERT DE PIGMENTS 
La presente invention concerne un support recepteur 
destine a recevoir par transfert et fixage thermique des 
pigments tels que ceux contenus dans les revelateurs 
5 electrostatiques . 

On utilise couramment pour la retropro jection des 
feuilles transparentes de matiere plastique souple qui 
peuvent etre preparees par divers moyens, par exemple des 
crayons speciaux. II est aussi tres souhaitable de pouvoir 
10 utiliser des moyens de copie electrophotographiques . Des 
feuilles pouvant etre imprimees par copie electrostatique 
existent, mais elles sont le plus souvent couteuses et non 
universelleS/ c'est-a-dire adaptees a un photocopieur 
donne. 

15 Une autre application dans laquelle on utilise des 
developpateurs electrostatiques transferes et fixes 
thermiquement sur un support est la magnetographie . Dans 
ce cas aussi, il peut etre souhaitable de disposer d'un 
support de matiere plastique sur lequel les pigments 

20 peuvent etre transferes / par exemple pour imprimer des 
codes barre. 

Dans tous les cas, ces supports doivent avoir certaines 
qualites : ils doivent permettre un bon transfert des 
pigments ; ceux-ci doivent adherer fermement au support ; 
25 enfin dans le cas ou on l'utilise pour la retropro jection/ 
le support doit garder un aspect transparent- 

Les supports de la technique anterieure sont en general 
constitues d'un film support et d'une couche receptrice 
formee d'un materiau hydrophobe qui peut etre choisi parmi 
30 une large variete de polymeres ou de copolymeres, 

Le brevet des Etats-Unis d'Amerique 4 259 422 decrit une 
feuille transparente contenant une couche receptrice 
formee d'un materiau hydrophile telle que la gelatine. 
Cette couche receptrice contient en outre un tannant et 
35 des billes de matage et elle adhere au support par 
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1 • intermediaire d'un substratum. 

Le brevet des Etats-Unis d'Amerique 3 549 360 decrit une 
feuille transparente de materiau polymere traite par un 
agent tensioactif. Le support de materiau polymere a subi 
un traitement prealable de polissage qui le rend brillant 
comme un miroir. 

Des agents tensioactifs ont ete utilises dans des 
feuilles transparentes pour copie electros tatique, comme 
agent antistatique, pour empecher en particulier que les 
feuilles se collent les unes aux autres par empilage. 
Ains i les brevet s^des-Et ats^Unis-di-Amer ique-4-0~7-l~ 3 62^r 



4 415 626 et 4 526 847 decrivent 1 "utilisation de tels 
agents tensioactifs. lis sont toujours associes a des 
couches receptrices de polymere, ou utilises en couche 
15 dor sale comme au brevet des Etats-Unis d'Amerique 
4 259 422 precite. 

Pans tous ces documents, 1 • agent tensioactif est ajoute 
en faible quantite par rapport au liant de la couche 
receptrice. 

20 La presente invention a pour objet un support pour 
transfert thermique de pigments developpateurs 
electrostatiques utilisable dans tout systeme fonctionnant 
avec de tels pigments, tel que 1 • electrophotographic et la 
magnetographie ; ce support presente les caracteristiques 
25 de transfert, de transparence et d'adhesivite mentionnees 
ci-dessus, et est peu couteux. 

On a trouve, de fagon surprenante, que contrairement aux 
couches receptrices de la technique anterieure qui 
contiennent toujours des polymeres soit hydrophiles, soir 
hydrophobes, ou leurs melanges, avec eventuellement un 
agent tensioactif dont la concentration est inferieure a 
celle du polymere, on pouvait obtenir des supports pour 
transfert de pigments d'excellente qualite, permettant un 
bon fixage des pigments, sans alterer la transparence, si 
c'est souhaite, avec une couche receptrice constitute d'un 
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agent tensioactif associe a une tres f aible concentration 
de liant hydrophile/ la concentration en agent tensioactif 
etant au moins 2 fois superieure a celle du liant 
hydrophile. 

5 La presente invention a done pour objet un support pour 
transfert thermique de pigments developpateurs 
electros tatiques/ constitue d*une base et d'une couche 
receptrice pour les pigments , caracterise en ce que la 
couche receptrice est formee d*un liant hydrophile et d'un 

10 agent tensioactif dont le titre est d*au moins 

1 mg/dm 2 et est au moins 2 fois superieur a celui du 
liant hydrophile. 

Dans un mode de realisation prefere, le titre en agent 
tensioactif est au moins 5 fois superieur a celui du liant 

15 hydrophile , et plus avantageusement encore/ le titre en 

agent tensioactif est plus de 10 fois superieur a celui du 
liant hydrophile. 

II est avantageux que le rapport des titres agent 
tensioactif /gelatine soit tres eleve, pouvant aller 

20 jusqu'a 30 a 50. II n'est cependant pas utile d^augmenter 
les titres en agent tensioactif jusqu'a des valeurs tres 
elevees ; en effet a des titres trop eleves en agent 
tensioactif/ le support devient collant et/ou granuleux. 
Les titres avantageux en agent tensioactif sont compris 

25 entre 0/5 et 5 mg/dm 2 , 

Dans un mode de realisation prefere, le liant hydrophile 
est la gelatine. 

On peut utiliser tout agent tensioactif qui soit soluble 
ou dispersable dans une solution aqueuse de liant 

30 hydrophile et qui n'ait pas d'effet defavorable sur 

I 9 aspect et la transparence du support apres le transfert 
thermique. Dans des modes de realisation preferes, on 
utilise comme agent tensioactif un ester phosphorique/ un 
alcool ou un phenol ethoxyle. 

35 La base du support recepteur selon 1' invention peut etre 
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constitue de tout polymere approprie connu dans la 
technique tel que les polyesters , les polycarbonates , les 
polyamides, les polyimides, etc. Dans le cas de 
l f application aux feuilles transparentes pour 
5 retroprojection, la base doit etre transparente. Elle doit 
aussi pouvoir supporter les temperatures uti Usees dans 
les copieurs electrostatiques pour fixer le pigment par 
fusion sur le support. 

I-'epaisseur du support est en general compris entre 0,05 

10 et 0,2 nun. II peut prendre toute forme utile telle que des 

feuilles, des bandes etc. T 

Dans la pratique, on prepare une solution aqueuse du 
polymere hydrophile et de l f agent tensioactif aux 
concentrations necessaires pour obtenir les titres finals 

15 souhaites, selon l'epaisseur de la couche et on applique 
cette solution par tout moyen de couchage connu, sur une 
epaisseur comprise entre 0,02 et 0,1 mm a l'etat humide, 
puis on laisse secher a l f air. 

On obtient des supports recepteurs pour pigments 

20 developpateurs electrostatiques qui permettent un bon 

transfert des pigments avec une bonne adherence, tout en 
gardant un aspect transparent particulierement utile 
lorsqu'on utilise ces supports comme feuille transparente 
pour la retroprojection. Ces supports peuvent etre aussi 

25 utilises pour toute application dans laquelle on transfere 
des pigments developpateurs electrostatiques et on les 
fixe par fusion sur un support final. Une autre 
application est 1' impression de code barre par 
magnetographie . 

30 Les exemples suivants illustrent 1' invention. 
EXEMPLE 1 a 12 

On prepare des solutions agueuses de 1' agent tensioactif 
Gafac PE510 qui est un alkylphenoxypoly(ethoxy)- 
ethylester d'acide phosphorique vendu par la Societe GAF, 
35 et de gelatine, aux concentrations indiquees au tableau I 
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ci-dessous. On applique ces solutions sur un support 
transparent non substrate d'Estar® (polyterephtalate 
d' ethylene vendu par Eastman Kodak Company), ayant une 
epaisseur de 0,1 mm, sur une epaisseur de 0,05 mm a I'etat 
5 humide, et on laisse secher a l'air. 

On utilise ce support pour transferer un developpateur 
electrostatique, qu'on fixe ensuite par chauffage a une 
temperature d' environ 80 a 90°C. 

Les resultats sont indiques au tableau I ci-dessous en 

10 terme de qualite de transfert et d' aspect du support 

(transparence), de + (mauvais) a ++++++ (excellent). 0 
signifie pas de transfert du tout, Les exemples 
comparatifs sont ceux dans lesquels on utilise les 
concentrations d' agent tensioactif et de gelatine en 

15 dehors du domaine revendique dans 1' invention. On peut 

constater qu'il n'y a pas de transfert lorqu'iln' y a pas 
assez d' agent tensioactif (ex. 11), ou lorsque le rapport 
C /C est inverse <ex. 12), c'est-a-dire lorsqu'il 

1 2 

y a plus de gelatine que de GAFAC. 
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TTCEMPLES 12 a 17 

on reprend le meme mode operatoire qu'aux eacemples 1 a 
12 ci-dessus, sauf que le support est du Terphane 
(polyterephtalate d' ethylene vendu par Rhone-Poulenc) 
5 transparent de 0,05 mm d'epaisseur a la place de l'Estar. 
Les resultats sont rassembles au tableau II ci-dessous. 
lis sont comparables a ceux obtenus aux exemples 1 a 12 
avec le support Estar. 
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EXEMPLES 18 a 21 

On reprend le meme operatoire qu'aux exemples 1 a 13 
ci-dessus, mais au lieu du GAFAC PE 510/ on utilise comme 
agent tensioactif le Cemulsol® NP6 et le Cemulsol® 
5 DB 311 qui sont, respect ivement, un nonylphenol ethoxyle 
et un alcool a chaine droite ethoxyle. (Marque deposee par 
Rhone-Poulenc) . 

Les resultats sont rassembles au tableau III 
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EXEMPLES 21 a 26 

On reprend le meme mode operatoire qu'aux eacemples 1 a 
13 ci-dessus, sauf qu'on utilise un support de polyimide 
de 0,05 mm d'epaisseur, avec les trois agents tensioactifs 
5 des exemples precedents. 

Les resultats sont rassembles au tableau IV. 
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REVENDICATIONS 

1 - Support pour transfert thermique de pigments 

developpateurs electrostatiques , const itue d'une base 
et d'une couche receptrice pour les pigments , 
5 caracterise en ce que la couche receptrice est formee 

d'un liant hydrophile et d'un agent tensioactif dont 
le titre est d'au moins 1 rng/dm 2 et est au moins 2 
fois celui du liant hydrophile. 

2 - Support selon la revendication 1, dans lequel le titre 
10 de 1' agent tensioactif est au moins 5 ,fois celui du 

liant hydrophile. 

3 - Support selon la revendication 1, dans lequel le titre 

de 1' agent tensioactif est au moins 10 fois celui du 
liant hydrophile. 
15 4 - Support selon l'une quelconque des revendications 1 a 

3, dans lequel le titre en agent tensioactif est 

2 2 

compris entre 0,5 mg/dm et 5 mg/dm . 

5 - Support selon l'une quelconque des revendications 1 a 

4, dans lequel 1* agent tensioactif est soluble ou 
20 dispersable dans une solution aqueuse de liant 

hydrophile. 

6 - Support selon l'une quelconque des revendications 1 a 

5/ dans lequel le liant hydrophile est la gelatine. 

7 - Support selon l'une quelconque des revendications 1 a 
25 6, dans lequel 1 ' agent tensioactif est un ester 

phosphorique, un alcool ou un phenol ethoxyle. 

8 - Support selon l'une quelconque des revendications 1 a 

7, dans lequel la base est constitue de 
polyterephtalate d' ethylene ou de polyimide. 
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